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Aanvraagster : Wavin B.V., te Zwolle. 
TItel * Giijmiddelaamenstelling. 

Door A a nvraagster worden als uitvinders genoemd t 
H. Gons en V. Kramer. 



De uitvinding heeft betrekking op een glijmiddelsamenstelling 
voor het met elkaa^erbinden van een indringend buisdeel en een 

opn emend buisdeel* 

Het is algemeen hekend om bij het met elkaar verbinden van een 
5 indringend buisdeel en een opnemend buisdeel, gebruik te maken van 
een glijmiddel dat meestal uit vaseline bestaat. 

Dergelijke vaseline-bevattende glijmiddelsamenstellingen bezit- 
ten echter het nadeel dat bij toepassing op polyvinyl chloride- 
buisdelen de eigensohappen van de kunststof nadelig belnvloed worden. 
10 Dit uit zich door een aanmerkelijke aohteruitgang in druksterkte- 

eigenschappen, wat vermoedelijk terug te voeren is op door vaseline 
opgewekte spanningskorrosie* 

Een nog ander nadeel is, dat het opbrengen van een dergelijke 
glijmiddelsamenstelling voor de technic! zeer lastig is vanwege de 
15 kleverige eigensohappen van dergelijke vaseline-samenstellingen. Ook 
de verwijdering van de vaseline-bevattende glijmiddelsamenstellingen 
van de hand is zeer moeilijk uitvoerbaar. Daarnaast hechten zich 
bodemdeeltjes zeer gemakkelijk op vaseline, dat op een buisdeel 
achterblijft, waardoor deze direkt een onaantrekkelijk uiterlijk ver- 
20 krijgt. 

Vervanging van vaseline door ailiconenverbindingen, is ook zeer 
weinig aantrekkelijk, daar hierbij dezelfde nadelen optreden, in het 
bijzonder een moeilijke verwijdering van de siliconenverbindingen 
van handen en buisdelen. 

25 Er bestaat derhalve in de praktijk grote belangstelling voor een 

glijmiddelsamenstelling, die na het aanbrengen gemakkelijk van de 
handen verwijderd kan worden; anderzijds een zeer goede glijwerking 
geeft en tenslotte na het vormen van een buisverbinding uit een 
indringend buisdeel en een opnemend buisdeel met behulp van water 

30 weggewassen kan worden. 
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Dergelijke alcoholverbindingen bezitten hoge waterstofbindings- 
krachten, waardoor zij bij inwerking op kunststofbuizen geen 
korrosie veroorzaken, doch anderzijds gemakkelijk verwijderd kunnen 
word en. 

5 Een glijmiddelsamenstelling die bijzonder de voorkeur verdient, 

bevat een verdikkingsmiddel , water en een alcohol verbinding, daar 
deze alcoholverbindingen hygroscopische eigenschappen bezitten, en 
deihalve In een dergelijke samenatelling gemakkelijk water vaathouden. 
Bij bet achterwege laten van een alcoholverbinding bestaat namelijk 

10 de mogelijkheid dat het in de glijmiddelsamenstelling aanwezige water 
te snel verdampt. Bijzonder goede resultaten bereikt men met een 
glijmiddelsamenstelling, die als watervasthoudend middel een di- of 
trihydroxyverbinding, in het bijzonder glycerol bevat. 

Ben glijmiddelsamenstelling met bijzonder goede resultaten 

15 bevat per 100 delen bentoniet 75 tot 250 del en meerwaardige alcohol, 
zoals glycerol, 0 tot 200 delen water, en meer in het bijzonder 
100 delen bentoniet, 145 delen glycerol en 130 delen water. 

Deze laatatgenoejjde samenstellingen van anorganisch verdikkings- 
middel, meestal in de vorm van een aluminiumsilicaathydraat tezamen 

20 met een meerwaardige alcohol en water, geven zeer goede resultaten 

bij gebruik voor het verbinden van indringende en opnemende buisdelen 
in het open veld. De gebruikte samenstelling kan zeer gemakkelijk van 
de handen verwijderd worden en bovendien door af spuiten met water 
van de buisdelen verwijderd worden* 

2 5 De uitvinding heeft eveneens betrekking op een werkwijze voor het 

verbinden van een indringend buisdeel en een opnemend buisdeel, onder 
toepasaing van een glijmiddelsamenstelling, welke gekenmerkt is door- 
dat men een glijmiddelsamenstelling volgens de uitvinding toepa S t. 

Yolledigheidshalve wordt opgemerkt, dat in het bovenataande onder 

30 "opnemend buisdeel" zowel een kunststof buisdeel met een mofeinde ver- 
staan wordt als een verbindingsmof , doch ook eindkappen, welke aange- 
bracht worden op buisdelen. Zoals hierboven vermeld, is een glijmiddel- 
samenstelling volgens de uitvinding in het bijzonder bestemd voor het 
verbinden van polyvinyl chloridebuizen, daar bij polyvinyl chloride, 

35 de genoemde korrosieverschijnselen het aterkat tot uiting komen. 

De uitvinding zal nu worden toegelicht aan de hand van een aantal 
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uitvoeringsvoorbeelden. 
Voorbeeld_I 

Men vermengt 100 delen alumininmsilicaathydraat in de vorm van 
bentoniet met 575 delen water in een menger voor het bereiden van 



eamenstellingen me t/Ehixo trope eigenschappen? 

Men verkrijgt na het thixotroop inmengen van de bentoniet- 
deeltjes in de watermassa een sterk viskeuzegelachtige pasta. Deze 
samenstelling wordt gebruikt voor het opsohuiven van eindkappen op 
buisdelen, waarbij vergeleken werd met eenzelfde aanbrenging van de 
afsluitkappen onder toepassing van glijmiddel, en bij toepassing van 
vaseline als glijmiddel. Daarnaast werd ook nog een glijmiddel- 
samenstelling toegepast bestaande uit glycerol. Deze laatstgenoemde 
verbinding is ook een hoge* waterstofbindingskrachten bezittende met 
water mengbare, verbinding. 

De gebruikte buizen bezaten een diameter van 110 mm, terwijl de 
proef uitgevoerd werd bij een tempera tuur van 60°C met water en een 
belasting van 16 N/mm 2 # 

In de onderstaande tabel A zijn de resultaten weergegeven van 
het gemiddelde van een aantal proeven. 

3£?5L£ Gemiddelde tijd tot 
Gli£middel_ }jE£H£_i5-HE25__ 
Yaseline 58 
Blanco 110 
Samenstelling volgens voorbeeld I 230 
Glycerol 153 

Uit de tabel blijkt duidelijk de negatieve invloed van vaseline 
op de breukeigenschappeno 

Opgemerkt wordt dat bij. beproevingstemperaturen van 2(P C de ver- 
schillen in breukbelasting veel minder zijn bij toepassing van bij- 
voorbeeld vaseline als glijmiddel in vergelijking met een blancoproef 
Men verkrijgt namelijk bij een blancoproef -een waarde van 36 uren en 
bij gebruik van vaseline een waarde van 28 uren. 
Yoorbeeld^II 

Men bereidt glijmiddelsamenstellingen door vermengen van een be- 

paalde hoeveelheid bentoniet met 300 delen water, 325 delen water, 

350 delen water en 400 delen water in een menger, die de vloeistof 
goed in de massa slaat. 
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Bij toepassing van deze samenstellingen verkrijgt men dezelfde 
resultaten als hierboven. 

Bij toepassing van 100 delen bentoniet met 5 delen water, ver- 
krijgt men een samenstelling die zich zeer moeilijk leent om gebruikt 
te worden als glijmiddelsamenstelling, terwijl bij toepassing van 
100 delen bentoniet met 900 delen water, ook een minder goede glij- 
middelsamenstelling verkregen wordt, daar deze dan te weinig viscosi- 
teit bezit en derhalve moeilijk rondom een buisoppervlak kan worden 
aangebracht. 
Voorbeeld_III 

Men bereidt een glijmiddelsamenstelling door vermengen van 
100 delen bentoniet, 145 delen glycerol en 130 delen water tot een t^otrope^ 

Bij toepassing van deze samenstelling voor het vormen van een 
mofverbinding onder toepassing van een buisdeel met mof en een in- 
dringend buisdeel, verkrijgt men een zeer goede glijdende werking 
van de glijmiddelsamenstelling, terwijl de sterkte-eigenschappen van 
de buisdelen waarop deze glijmiddelsamenstelling is aangebracht, 
niet achteruitgaan. 

Een belangrijk voordeel is dat deze glijmiddelsamenstelling gemak- 
kelijk weggewassen kan worden en bovendien overmaat gemakkeli jk van 
het indringend buisdeel verwijderd kan worden. 

De sterkte-eigenschappen van pvc-buis in kontakt gebracht met de 
glycerolsamenstelling komen in hoofdzaak overeen met de sterkte- 
eigenschappen als Vermel d in tabel A. 
Voorbeeld^IJ 

Men herhaalt voorbeeld III, doch echter door vermengen van het 
bentoniet met andere hoeveelheden glycerol en water. 

Een samenvatting van de vers chill ende samenstellingen is weerge- 
geven in tabel B. 

TABEL_B 

Bentoniet Glycerol Water Resultaten 
100 100 15 g° ed 

100 150 20 goed 

100 175 30 goed 

100 200 35 goed 

Bij toepassing van deze samenstellingen verkrijgt men uitstekende 
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resultaten, die vrijwel niet afwijken van de resultaten, welke in 
voorbeeld I verkregen worden. 

Toorzover in het bovenstaande sprake is van del en stoffen, worden 
hiermee gewichtsdelen bedoeld© 
5 De grote invloed van water op een samenstelling van glycerol en 

bentoniet blijkt bovendien uit figmir 1 van de onderhavige aanvrage, 
waarin men duidelijk ziet dat bij toevoeging van water in hoeveelheden 
van 4 tot I45S aan een mengsel van 60 gewichtadelen glycerol en 40 
gewichtsdelen bentoniet, een produkt verkregen wordt met uitstekende 
10 thixotrope eigenschappen. 

Gebleken is, dat geen goede resultaten meer verkregen worden bij 
toepassing bui^de grenzen 100 delen bentoniet met 75 tot 250 "delen 
glycerol en 0 tot 200 delen water. 
ToorbeeldJT 

15 Men bereidt een samens telling met 100 delen bentoniet, 45 gew« 

delen glycerol en 130 gew.delen water, en past deze toe voor het vormen 
van een buisverbindingo 

Men bepaalt de breuktijd in uren van meerdere monsters bij een 
belasting van 16 N/mm 2 en een temperatuur van 60PC bij een buisdiameter 
20 van 110 mnu 

De proef wordt herhaald met -een buis met een diameter van 90 mm 0 
De verkregen resultaten zijn samengevat in tabel C D 

Men ziet duidelijk de grote voordelen van de samenstelling volgens 
dit voorbeeld* 

25 Waargenomen werd tevens dat bij gebruik van vaseline de waarge- 

nomen breuk een brosheidsbreuk was, terwijl bij de blancoproef, ge- 
bruik van glycerine in de samenstelling, men in plaats van een brosse 
breuk, eerder een taaie breuk krijgt. 

TABEL C _ , » , 

— - Buisafmeting 

JO Glijmiddel Breuk/Type £££H£iii-Zi2_!i££E S22S££-^HHE - JfejHL~ 



blanoo 


vloei 


98 


60°C 


110 x 2,7 


vaseline 


bros 


27 


6oPc 


idem 


samenstelling 
uitvinding 


vloei 


88 


60° C 


idem 


bianco 


vloei/bros 


493 


60° C 


90 x 2,6 


vaseline 


bros/vloei 


234 


60° C 


idem 


glycerol 


vloei/bros 


442 


60° C 


idem 


samenstelling 
uitvinding 


vloei 


450 


6(fC 


' idem 



79021 20 



Opgemerkt wordt nog, dat in plaats van glycerol, zoals hierboven 
vermeld, dezelfde goede resultaten verkregen worden met ethyleen- 
glycol en pentaerithrytol, terwijl men in plaats van bentoniet ook 
aerosil als anorganisch verdikkingsmiddel kan gebruiken. 

Een belangrijk voordeel van de volgens de uitvinding toegepaste 
glijmiddelen is, dat deze glijmiddelen door water weggewassen worden, 
waardoor zij geen bronnen kunnen vormen voor bacteriengroei in buis~ 
leidingen. Vooral bij bepaalde andere glijmiddelsamenstellingen, die 
niet met waterjifwassen kunnen worden, treedt bet nadeel op, dat veeL 
vuldig bacteriengroei optreedt, in het bijzonder van colibacterien. 
VoorbeeldJTI 

Een geschikte samenstelling voor barstdrukproeven bestaat uit 
100 gew.delen bentoniet en 750 gew.delen water* Deze samenstelling 
bevat 11,85& bentoniet « 
VoorbeeldJTII 

Een geschikte voorkeurssamenstelling voor het verbinden van 
buizen in het open veld bestaat uit 100 gew.delen bentoniet, 250 gew. 
delen water en 250 gew.delen glycerol* 

Een geschikte samenstelling bestaat uit 100 gew.delen bentoniet, 
en 500 gew.delen glycerol. 
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CONCLTTSIES 

1, Glijmiddelsamenstelling voor het met elkaar verbinden van een 
indringend buisdeel en een opnemend buisdeel, met het ken- 
merk, dat de glijmiddelsamenstelling een hoge waterstofbindings- 
krachten bezittende, met water men gbare,ver bin ding en een verdikkings- 
5 middel bevat, 

2© Glijmiddelsamenstelling volgens conclusie 1, m e t het 

k e n m e r k, dat de glijmiddelsamenstelling een anorganisch verdik- 

kingsmiddel bevat, 

3, Glijmiddelsamenstelling volgens conclusie 1 of 2, met het 
10 k e n m e r k, dat de glijmiddelsamenstelling een anorganisch verdik- 

kingsmiddel bevat, dat met water een sterk viskeuze samenstelling van 
gelachtige aard met thixo trope eigens ©happen vormto 

4, Glijmiddelsamenstelling volgens conclusie 1 tot 3» m e t het 
kenmerk, dat de glijmiddelsamenstelling als anorganisch verdik- 

15 kingsmiddel een aluminiumsilicaathydraat bevat. 

5, Glijmiddelsamenstelling volgens een of meer der voorgaande 
conclusies, met het kenmerk, dat de glijmiddelsamenstelling 
als verdikkingsmiddel bentoniet bevat* 

6, Glijmiddelsamenstelling volgens een of meer der voorgaande 

20 conclusies, met het kenmerk, dat de glijmiddelsamenstel- 
ling een met. water mengbare alcoholver binding bevat, 

7, Glijmiddelsamenstelling volgens conclusie 6, m e t het 
kenmerk, dat de glijmiddelsamenstelling als een met water mife- 
bare alcoholverbinding een meerwaardige alcoholver binding bevat, 

25 a* Glijmiddelsamenstelling volgens een of meer der voorgaande 

conclusies, met het kenmerk, dat de glijmiddelsamenstel- 
ling een meerwaardige alcohol in de vorm van een di- of tr hydroxy- 
verbinding bevat, 

9. Glijmiddelsamenstelling volgens een of meer der voorgaande 
30 conclusies, met het kenmerk, dat de glijmiddelstamenstel- 
ling glycerol of penta-erithrytol bevat. 
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10o Glijmiddelsamen stelling volgens een of meer der voorgaande 
conclusies, net h e t k e n m e r k, dat de een hoge waterstof- 
bindingkrachten bezittende ver binding uit water, glycol, glycerol en/of 
penta-eri-thrytol bestaat. 
5 11. Glijmiddelsamenstelling volgens een of meer der voorgaande 

conclusies, met bet k e n m e r k, dat de glijmiddelsamen st el- 
ling meer dan 10?S anorganisch verdikkingsmiddel fcevat. 
12* Glijmiddelsa©nstelling voor het verbinden van een indringend 
en een opnemend buisdeel, met het kenmerk, datde samen- 
10 stelling een met water mengbare, hoge waterstofbind ingskrachten- 

bezittende, alcoholverbinding bevato 

13. Glijmiddelsamens telling volgens conclusie 12, a e t het 
kenmerk, dat de met water mengbare alcoholverbinding een meer- 
waardige alcoholverbinding is. 

!5 14. Glijmiddelsamenstelling volgens conclusie 12 of 15, m e t 

het k e n m e r k, dat de glijmiddelsamenstelling als alcohol- 
verbinding een tri- of dihydroxyver binding bevat. 

15. Glijmiddelsamenstelling volgens conclusie 12 tot 14, m e t 
het k e n m e r k, dat de hoge waters tofbindingskrachten bezittende, 

20 met water mengbare, alcoholverbinding glycerol of pentaerithrytol is. 

16. Glijmiddelsamenstelling volgens een of meer der voorgaande 
oonclusies, m e t h e t k e n m e r k, dat de glijmiddelsamens tel- 
ling bestaat uit 100 delen anorganisch verdikkingsmiddel, bij voor- 
keur bentoniet; met 5 tot 750 delen water. 

25 17. Glijmiddelsamenstelling volgens conclusie 16, m e t het 

k e n m e r k, dat de gliomiddelsamen stelling 100 delen bentoniet 
met 300 tot 450 delen water bevat. 

18. Glijmiddelsamenstelling volgens een of meer der voorgaande 
conclusies, met het kenmerk, dat de glijmiddelsamenstel- 

3P ling 100 delen bentoniet, 75 tot 250 delen wan een met water meng- 
bare alcoholverbinding, in het bijzonder een meerwaardige alcohol- 
verbinding en 0 tot 200 delen water bevat. 

19. Glijmiddelsamenstelling volgens conclusie 18, m e t het 
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kenmerk, dat de glijmiddelsamenstelling 100 delen bentoniet, 
125 tot 175 delen glycerol en 100 tot 150 delen water, bevat. 

20. Glijmiddelsamenstelling volgens een of meer der voorgaande 
conclusies, met het kenmerk, dat de samenstelling per 
100 gew. delen anorganisch verdikkingsmiddel 500 delen meerwaardige 
alcohol of een meerwaardige alcohol vermengd met water in een ver- 
houding 1:1 bevat o 

21 o Werkwijze voor het met elkaar verbinden van een indringend 
buisdeel en een opnemend buisdeel onder toepassing van een glijv 
middelsamenstelling, met het kenmerk, dat de glijmiddel 
samenstelling bestaat uit een samenstelling volgens een of meer 
der voorgaande conclusiea 0 
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